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La presente invention se rapporte a un ele- 
ment destine a absorber des liquides combusti- 
bles pour les bniler. De tels elements sent neces- 
saires dans les branches les plus diverses de la 
technique. 

Dans l'indu5trie par exemple, iJ est souvent 
necessaire de recueillir des echappements d'huile 
et de prendre d'autres liquides combustibles 
errants, pour les detruire ensuite. C'est le cas 
dans la technique des Imiles minerales, pour 
leur transvasement, aux postes d'essence et pour 
les chauffages au mazout. A cet effet, on a 
jusqu'a present recours soit a la mise en place 
de recipients que I'on vide de temps en temps, 
soit a I'usage de matieres absorbimtes, telles que 
la sciure de bois, la tourbe, les argiles acicu- 
laires et autres matieres analogues qui doivent 
s'imbiber comme des eponges de projections 
d'huile ou d'ecoulements d'huile ou d'essence. 
Ceci pent reussir plus ou moins bien. H est en 
tout cas toujours necessaire de bruler ou detruire 
d'une autre maniere dans des fours speciaux ou 
autres dispositifs ^analogues les liquides combus- 
tibles recueillis dans des recipients ou absorbes 
par les matieres citees ; mais cela est couteux. 

Pour le menage, on a par exemple besoin de 
moyens destines a allumer des fours, des cherai- 
nees, a enJElammer le feu de cbarbon de bois 
d'appareils de gril et analogues ; on connait 
pour cela des combustibles et dispositifs .auxi- 
liaires speciaux. 

L'invention a pour but de permettre de creer 
un element qu'on puisse aisement mettre en 
oeuvre entre autres pour les buts decrits. 

Elle concerne un element destine a absorber 
et bruler des liquides combustibles. Selon 
Tinvention, cet element est realise ea tant 
qu*element conforme, de preference analogue 
a une pierre de construction, a partir de vermi- 
culite ou perlite gonflee et d'un liant inorga- 
nique. 

Cela provient du fait surprenant que des ele- 
ments conformes en vermiculite ou perlite gon- 



Oee, malgre un liant non organique qui bien 
entendu n'est pas ajoute en trop grande quan- 
tite, recueillent avidement pratiquement tous les 
liquides combustibles qui se presentent dans la 
technique et le commerce et les retiennent par 
absorption, ces liquides une fois absorbes pou- 
vant alors etre brules a tout moment. Apres cette 
combustion, les elements peuvent etre reutilises 
poux recueillir des liquides combustibles. De 
maniere surprenante, leur pouvoir absorbant 
n'est pratiquement pas eprouve meme quand 
la prise des liquides et leur combustion connexe 
se renouvellent plusieurs fois. Le liant doit bien 
sur etre choisi pom- accepter les temperatures 
produites par la combustion. Ces temperatures 
sont toutefois relativement basses et n'agissent 
principalement qu'a la surface des elements. 

Pour bruler les liquides combustibles qu'ils 
ont absorbes, les elements conformes selon 
Tinvention peuvent etre enflammes isolement ou 
bien tout d'abord places en couches en quelque 
sorte comme une pile de bois, pour etre ensuite 
allumes. En tout cas, ces elements peuvent etre 
utilises dans tous les domaines industriels et 
menagers pour recueillir des liquides combus- 
tibles quand il y a danger que ceux-ci jaillissent 
ou s'echappent. 

Les ensembles qui contiennent ces liquides 
peuvent pour cela etre entoures par un mur en 
elements selon I'invention ou bien les elements 
peuvent etre places .autour de ces ensembles pour 
ainsi dire comme les pierres ou carreaux d'un 
plancher. Pour I'emploi meuager en vue d'allu- 
mer les cheminees, les feux au charbon de bois 
d'appareils de gril et analogues, on prend des 
elements conformes selon I'invention, indivi- 
duels et avec des dimensions convenables, pour 
les impregner de mazout, d'essence ou aussi 
d'alcool. Apres cette impregnation, les elements 
sont mis dans le four ou la clieminee et on les 
recouvre des combustibles qu'il faut enflammer. 
S'il s'agit d'appareils de gril, on choisit de pre- 
ference I'xilcool pour liquide combustible. Dans 
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un tel appareil, il est opportun d'introduire les 
elements en quelque sorte comme fond. lis per- 
mettent alors d'allumer de maniere simple le 
charboQ de bois ou autre matiere analogue mis 
en couches, mais servent en outre d'isolalion et 
de surfaces de support pour les charbons. 

L'absorption des liquides combustibles a 
I'aide des elements conformes a I'invention peut 
aussi s'effectuer en incorporant ceujc-ci pour 
ainsi dire comme corps filtrants dans un ecou- 
lement liquide qui entraine simplement comme 
impurete des liquides combustibles £inement 
disperses, Dans ce cas, il est recommande de 
trailer I'element conforme par un moyen qui 
le rend hydrophobe, ce qui permet d'obtenir 
qu'il s'impregne par exemple exclusivement 
d'huile, mais non d'eau. 

n existe plus particulierement plusieurs pos- 
sibilites dans le cadre de Pinvention. Si une 
resistance speciale est exigee des elements, 
ceux-ci presentent au surplus isolement, dans 
un mode de realisation prefere, une armature, 
par exemple en fibres minerales. 11 est aussi 
possible de loger les elements dans une enve- 
loppe. H peut alors s'agir d'une gaine ouverte 
ou fermee. Quand elle est fermee, il est oppor* 
tun qu'eDe presente une ou plusieurs ouver- 
tures de combustion pouvant etre eventuelle- 
raent obturees par tin couvercle. 

On parvient a des conditions optimales en ce 
qui conceme la capacite d'absorption des 
elements selon I'invention et aussi la combus- 
tion ulterieure des liquides combustibles absor- 
bes quand la perlite gonflee offre des grains 
a dimensions de 0 a 5 mm avec un poids speci- 
fique allant au maximum jusqu'a 150 kg/m\ 
Le liant doit bien sur etre choisi pour supporter 
les temperatures qui se manifestent a la 
combustion des liquides. On doit par ailleurs 
faire usage de liants qui ne perdent ni leur 
volume ni leur resistance du fait de 1' absorp- 
tion de liquide combustihle ou de sa combus- 
tion. 11 est approprie d'employer pour liants 
notamment le phosphate d' aluminium, le verre 
soluble ou une combustion d'acide phospho- 
rique et d'alumine. 

La description qui va suivre, en regard des 
dessins annexes a titre dVxemples non limita- 
tifs, fera bien comprendre comment I'invention 
peut etre mise en pratique. 

La figure 1 represente en perspective un ele- 
ment conforme a Tinvention. 

La figure 2 est un detail agrandi de Pelement 
de la figure 1. 

La figure 3 represente en coupe verticale 
un autre mode de realisation de Telement selon 
Tinvention. 

La figure 4 montre en perspective un autre 
mode de realisation d'element conforme a 
Tinvention. 

L'element <jue represente les figures est 



destine a recueillir et bruler des liquides com- 
bustibles et plus particulierement Thuile, 
I'essence et d'autres liquides analogues, 11 est 
realise en taut qu'elemeot conforme 1 et cons- 
truit avec des mineraux poreux, comme la 
perlite ou la vermiculite, de preference cepen- 
dant avec de la perlite gonflee, a litre de 
matiere d*agregat, et avec un liant non orga- 
nique. 

Comme les figures 1 et 2 le font voir, Tele- 
ment 1 peut presented une forme de plaque ou 
de parallelepipede ; il sert ainsi en quelque 
sorte, sous des ensembles ou objets d'ou 
I'huile, I'essence ou autres liquides combusti- 
bles risqueut de s'echapper ou de jaiJIir, de 
support ou bien sert aussi a fabriquer des reve- 
tements. 

n est aussi possible de donner a I'element 1 
une forme de cuvette ou de pot, comme Tindique 
la coupe de la figure 3. II peut presenter une 
gaine 4 que montre la figure 3. Les dimensions 
des grains des matieres d'agregat 2, par exemple 
de perlite gonflee, doivent etre comprises dans 
Tintervalle de 0 a 5 mm, le poids specifique 
etant inferieur ou egal a 150 kg/m\ On prend 
principalement pour liant 3 des phosphates 
d'aluminium, du verre soluble et ime combinai- 
son d'acide phosphorique et d'alumine. 

La figure 4 montre un mode de realisation de 
I'element selon I'invention qui est pour ainsi 
dire execute sous forme de bruleux. L'enve- 
loppe 4 possede ici une ouverture de combus- 
tion 5. 

Les elements 1 representes recueillent par 
absorption comme des eponges I'huile, I'es- 
sence ou autres liquides combustibles. Ces 
liquides peuvent etre brules par simple allmnage 
a la surface, les elements 1 representant pour 
eux en quelque sorte des bruleurs. Les elements 
peuvent ensuite etre reutilises pour recueillir 
des jaillissements ou fuites de liquides combus- 
tibles. H n'y a pas d'inconvenient a ce que les 
liquides combustibles soient par exemple char- 
ges d'eau, car la perlite gonflee presente d'une 
part en outre une absorption preferentieUe 
pour I'huile et les liquides combustibles et I'on 
peut d'autre part encore ameliorer cette pro- 
priete en rendant la perlite hydrophobe, 

Le resume qui va suivre et qui ne presente 
aucun caractere limitatif a simplement pour but 
d'enoncer un certain nombre de particularites 
principales et secondaires de I'invention. 

RESUME 

La presente invention a notamment pour 
objet : 

1" Un element destine a absorber et bruler 
de6 liquides combustibles, qui est realise en 
tant qu'element conforme, de preference ana- 
logue a une pierre de construction, a partir de 



vermiculite ou perlite gonflee et d'un liant non 
orgaaique. 

2° Element selon 1* qui presente au surplus 
una armature, par exemple en fibres minerales. 

3° Element selon 1" ou 2* qui est loge dans 
une enveloppe, 

4° Element selon 1** a 3** dont 1 'enveloppe 
forme une gaine fermee qui presente une ou 
plusieurs ouvertures de combustion, eventuelle- 
ment fermees par un couvercle. 

5° Element selon 1** a 4" dans lequel la perlite 
gonOee presente des grains a dimensions de 0 a 
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5 mm, avec pour poids speciEique au maximum 
150 kg/m^ 

6° Element aelon 1° a 5** dans lequel on utilise 
pour liant le pbospbate d'aluminium, le verre 
soluble ou une combinaison d'acide phospho- 
rique et d*alumine. 

7° Element selon 1** a 6** qui est traite par 
un moyen destine a le rendre hydrophobe. 
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